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Far diese Anmeldung ist gemOfi dem Unionsvertrage vom a. Juni 191 1 die Prioritat auf Grund 

der Anmeldung in England vom 10. Januar 1917 beansprucht. 


Die Erfindung richtet sich auf einen aus 
mehreren Lagen bestehenden Belagstoff fur 
Treppenstufen, Flure, Fufibeden u. dgl., und 
die Eigenart der Erfindung bestcht wesentlicb 

5 darin, daB eine oder beide AuBenlagen ge- 
mustert sind, die auf diese Weise entstehenden 
Hohlungen eine entsprechend geformte Einlage 
von zaher, harter Beschaffehheit aufnehmen. 
Der neue Belagstoff ist insbesondere fur solche 

10 Stellen bestimmt und geeignet, welche den 
Einfliissen dcs Wetters ausgesetzt sind und 
daher einen besonders . widerstandsfahigen, 
griffigen Belag erfordern. wie zum Belegen 
der Gange, Plattformen und Stufen von 

15 Eisenbahnwagen und anderer Fahrzeuge usw. 
Eine weitere Verwendung findet der Stoff fur 
Dacbbedeckungen, zum Bekleiden der Kranze 
von Wagenradern, als Reibflachen fiir Bremsen 
und Kupplungen, fur Treibriemen sowie zum 

ao Besohlen von Schuhwnrk u. dgL m. 

Auf dcr Zeichnung ist die Erfindung in 
einigen Ausfiihrungsbeispielen veranschaulicht ; 
es sind * 

Abb. 1 schaubildlicher Schnitt einer Aus- 
as fuhrungsart, 

Abb. 2 gleicher Schnitt einer anderen Aus- 
fuhrungsart, 

Abb. 3 Schnitt zu Abb, 1 in abgeanderter 

Ausfuhrungsform, 

30 Abb. 4 Schnitt einer dritten Ausfuhrungsart. 
Bei der Ausfuhrung nach Abb. 1, 2 und 3 
bcstehen die beiden auBeren Lagen a und b 
aus einem Gewebe von Asbest, Baumwolle 
oder einem andern geeigneten Faserstoff, der 

35 mit einem Bindemittel, beispielsweise einer 
Emaille o. dgl. nach Art dcr britischen Patent- 
' schrift 4627/09, durchtrankt ist. Zwischen 
die beiden Lagen a und b wird eine Schicht c 
formbaren Gummis eingebettet und das 

40 Ganze zwischen Walzen, mittels Druckstanzen 
oder in einer Presse einem so starken Druck 
ausgesetzt, daB ein festes, in sich zusammen- 
geschlossenes Gebilde gewonncn wird. Wahrend 
dieses PreBvorgangcs werden zugleich die 


erhabenen Figuren in Gestalt von Inseln, wic 45 
in Abb. 1, oder von Wellen oder Rippen, wie in 
Abb. 2, oder in sonst geeigneter Form mit 
zwischenliegenden Vertiefungen auf einer oder 
anf beiden Seiten erzeugt. Das so weit fertige 
Stuck wird alsdann zwecks Hartung der 50 
Zwischenlage c in gebrauchlicher Weise 
vulkanisiert. 

Wird far die Zwischenlage an Stelle von 
Kautschuk ein anderer Stoff benutzt, so fallt 
die Vulkanisierung fort, und an Aire Stelle 55 
mag ein anderes Verfahren treten, urn der 
Zwischenlage eine zahe und harte Struktur 
zu verleihen. In jedem Falle wird man das 
durch den Druckvorgang gefestigte und zu- 
sammengeschlossene Gebilde zweckmaBig noch 60 
durch eine weitere geeignete Behandlung. wie 
es z. B. bei Kautschuk die Vulkanisierung ist, 
in den Zustand bringen, daB es auch unter 
alien Witterungseinflussen die angenommene 
Form beibehalt. 6 5 

In die beiden AuBenlagen a und b kann 
nian Drahte einweben, aber auch in die 
Zwischenlage c lassen sich Drahte d, Abb. 2, 
oder Drahtgewebe e, Abb. 3, einbetten. 

In der Ausfuhrungsform der Abb. 4 besteht 70 
die Bodenlage aus einer Blechplatte b l t die 
in dem Falle, daB der Belag fiir Treppen- 
stufenbekleidung ist, auf einer Seite rund 
umgebogen ist, wobei die Oberlage a diese 
Abbiegung f oben bedecken kann. Statt aus 75 
Metall kann die Bodenplatte b x auch aus 
anderem, niclit faserigem Material bestehen. 


Patent- Anspruch: 


80 


I 


Belagstoff fiir FuBbSden, Treppenstufen 
u. dgl, aus mehreren Lagen unter Ver- 
wendung wasserfest gemachter Gewebe, 
dadurch gekennzeichnet, daB die AuBen- 
lagen in ihren durch Pragemusterung ge- 85 
bildeten Ho'hlungen eine entsprechend ge- 
formte Einlage von zaher, harter Be- 
schaffenheit aus Gummi o. dgl. aufnehmeru 
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